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. CARA UJI TARIK LOGAM 


RUANG EINGKUP 


DEFINISI 


. Standar Ini meliputi definisi, simboksimbol dun cara uji tarik diri loyain.- 


D1, #Regang dah Susut Panampang E M3 


21. 
2x 


21.3. 


214, 


Panjang ukur.mula batang uji bagiaw prismetik batank yang diukur 
sebelum diujiyang-dinyatakan dalam mm. 

Luas penampang semula dari batang uji, adaluv. luas yumampang 
terkecil yang terletak di bagian panjang ukur sebelum diuji. 

Regang putus disebut secara singkat "royung”" ataluh purpanjanyan 
dari panjang: Ukur setalah.ibatang uji 1irtis, dinyatakan dalam 
persen (26) dari panjang ukur.-semulu. - 5 ia 

Susit penampang adatah selisih antara June penampung semulu 
dan luas ponampang para tempat prattis, duvalakaedakam pergen 
(6) dari luas penampang semula. 


2.2. Beban tian Tegangan 


221. 


2.2.2. 


2.23. 


2.24. 


2.25. 


2.2.6. 


2.2.7. 


Beban maksimal adalah beban terbesar yang terjadi pula waktu 
pengujian tarik, dinyatakan dalam kat (N). 


Kuat tarik adalah. Lepangan yang stidapal dari beban maksimum 
dibagi oleh Iwas penampung semula dari batang uji, dinyatakan 
dalam kgfjmm? (Nfmm?). 

Behan ulur adalah beban para waktu terjadi deformasi plastis 
yang pada seketika Lidak menunjukkan kenaikam beban, balikin 
sering menurun, dinyalakan dalam kef (NI. 


Batas ulur atau kuat ulur adalah beban ular dilang luan (rena 
semula dari batang uji, dinyatakan dalam keaan? (Ng?) 


Batas ulur teratas atau kuat ulur teratas mbulah Legangan Yung dis 
dapat dari beban, pado puncak pertama "liagrsa tarik pada waktu 
terjadinya deformasi plastis dibagi oleh luas perunghk semula 
dari batang uji, dinyatakan dalim kerja? (Non 3 |. 

Batas ulur terbawah atau-kuat-ulur terbawah adadal Legangan yang 
didapat dari beban lerendah padu waktu Serjaelnya duformisi 
plastis, dibagi oleh luas penumpang semula dari badan uji, dinyatas 
kan.dalam kefjmm? (Njmm?4. . 

Batas regang adalah teganyan yink adidas: 
terjadinya deformasi plastis yang Lidak 1 
beban pada perpanjangan plastis dalam presentuse tertentu lari 
panjang ukur semula, dibagi. oleh Juas penampang semula dari 
batang uji. dinyatakan dalam kyf Pu? Nou, $ 
Batas regang 0.2 adalah batas alur penta perpanjanggan plastis Mg 
dari panjang ukur semuja dibeusi oleh Inas penampang dan bata 
uji, dinyatakan dalam kertaan? (Nama). 


Madutus wtastisitas adnbih ailas yan adnalun 
dibagi oleh nygung elastis padi tepangan elastis y 


Wadari beban pula waktu 
nunjakkans penurunan 


(sad adan tega elit 
jap sesak ang. 


au 


L————— 


Garis modul B 


P3 2 
Perpanjangan 
Penarikan Batang 


Gambar 1 


0,21 Perpanjangan 


Penarikan Batang 
Gambar 2 


(P Gibtepulus 


TU. Titik putus 


Gambar 3 


Penentuan Panjang Ukur Setelah Patah 


Gambar 4 


Batang Uji Setelah Diuji 


secara mendekati perbenjangan C. 


. Dengan jarak a, 2 aan sdr manga ladalah- -fogang, diwrit. paris. sejajar. dengan - 


garis modul B, sehingga memotong garis lengkung Mera tarik dan titik po- 
tong ini menentukan, batas regang 0, Ha 


SIMBOL - SIMBOL ' | Fa. 


Ly 2 panjang bagian:yang prismatis dalan mm 

Ly 5 panjang ukur semula dalam mm . 

Lu » panjang ukur setelah putus'dalam mm 

So s panjang ukursetelah putus dalam mm 

so - kang, penampang semula (terkecil) dari “bagian janjang ukur dalam 
mam 

Su & luas penampang pada tempat putus dalam mm? 

Fm s beban maksimum dalam kgf “ 


Lu - Lo - perpanjangan tetap setelah putus dalam nm 
A5 regang - Ja. x 1005 


Z  » susut penampang - 59 x 1004, 
Rm £ kuat— tarik « EP kgfimm3 tN/mm2) 


@0,2 - beban pada perpanjangan plastis 0,2 dalam kgf (N) 
GH » beban pada batas ulur teratas kgf (N) 

GL » beban pada tegangan ulur bawah kgf (N) 

RcH« Tegangan uluratas - Hu kgf/mm? (N/mm?) 


L 
RcL « Tegangan ulur bawah - I kgtimm? (N/mm?) 


Rp » Tegangan ulur 
Rp0,2 - Tegangan ulur 0,2 
E  Modulus Plastisitas 
S ss sekon 


CARA UJI 


4,1, Prinsip Pengujian 


Pengujian terdiri dari penarikan batang uji secara terus menerus dengan 
gaya yang bertambah besar sampai putus dengan tujuan untuk menentu- 
kan nilai-nilai tarik. 


4.2. Batang Uji 


Bentuk dan ukuran batang uji tarik menurut $11.0318 — 80, Batang Uji 
Tarik untuk Logam, 


43. Peralatan 
4.34, Mesin Uji 
Uji tarik dilakukan pada mesin uji tarik. Jalannya pembebanan, 


beban maksiniti: dan. beban putus harus dapat di: Mesin uji 
tarik barus @ikalibrasi menutut ketentum kalibrasi mesin-uji yang: 
“berlaku: dan: Karus memenuhi. Syaril sebagai tingkat tr le). ter. 
» lenta., 
Pembacaari: .heban Inbis dapat Sumpai HO li atas: beban, maksi- 
mum nenuril skala penunjuk beban yang dipakai pada anesin uji 
tarik. 
4.3.2. Alat Jepit Batang-Uji 
Alat jepit batang uji harus sedemikian rapa, sehingga waktu pen 
ujian, beban tarik barus sejswris lurus lengan sumbu bakung uji 
yang dijepit. 
44, Pelaksanaan Pengujian 
4AA. Suhu-Uji 
UOji tarik dilakukan paca sila ruang, dika disyaratkan lain, salur 
harus dicantumkan pada Japarah hasil uji. 
4.4.2. Kecepatan Uji 
Apabila tidak ada ketentwan kehusus, kespatan uji ialan sebagai 
berikut : 
Sebulum mencapai. batas ulur, kecepatan api datar ganyan lelah 
dari 1 kefimm? 1x0, Nm ps8). 


4.5. Penentuan Nilai-nilai Varik 
4.51, Penentann Kuat Varik 
Kuat tarik : 


F 
RM Ta, kplmm? (N/mm?3 


4.5.2. Penentuan Batas Ulur 


Batas wur teratas : 
Reli « I. kejmm? ANjune? 


atas alur lerhawah : 


Rel s Ya kaji? (Njuwa?a 


4.5.3. Penentum Tepanygan Ulur 0.2 
"Pegangan ular 0,2 (Rp0,2) adakih nilai begunyan untuk deformusi 
Dlustis sebesar 0.2 LO. yang snenuprakim hasil bagi niluh batu 
He ban alur dengan toa penanapamp nyala dengan runyux Fa p.0.2 


Fo2 
Fo 
AHA, Penentuan Kepang | 


ASAL. Walang aji sebetuan aihtarik, buangan tebik- titik 
pengukar Opo dan Oh dibagi dada beberapa bagi yuni 


Kenap dan sana. 


4.5.4.2. Penentuan. nilai ngan pulasnya batang tji grudta 
daorah a, maksimum pila tilik 3. jban Na daun 31 
adalah sebagai herikut. : 


Pan PP 
| 
i 
A54, 
ASAS. 


Catatan : 


1). Diubah menjadi 


n 


aekdh patan @liekaikan 
iirek petara bantag Gk Op adan 
ye panpap akar setelah peutus La, 
b. Rukan setelah patas dita hah sodonggan Tosarehaat 
Si 2 ha 2 
F1 Wi SNN 


ag PT) 


Pa 


Penentu midi ragam 
peta daerah bo mudanya otak 
adalah sehapar berikut: 


Na Arang 


a. Balamp uji setelah apaji 
kembali: dan ditentakan Inai 1 
PO) samedenjan 
Panjang OH disebut Dp Gran bni. 


sitaan pelitat 


dmuadring 


bh. Apalata juosteh bengina bagan beta Dae Gp andalah 
pena, ditenlodan dik 8 jualo oh atart Iiak 


Lisan 


dimana on 


” 
besar 3 sela pemda Dengan Ina 


antara dilik 4 dan Oa 


&.. Apabita jumlah. bagian-bagis anda Iii Dalan Oa 
adakah pngil dilendarkan titik 2 penda emak dan atik 
sebesar 2 

Tan eat 
HN : 


dd. Jarak antara dilik | dan nk 2 disebut, dpamabear hr 


0 Nilai Gea dikenakan Sebnagd esrakal 5 
lapor Bls La 
A " 3 BN TULI Y 
La 
Penentuan Susat Ponampan: 
Susul penampang di tempat ditembetkan portos gada lain 
So - Su 
F Hanana ur 
5 Su M 
Penentuan Meodulus Elistisits 
Modulus Klastisilas mlilah : 


R 


Pos 5 keffoana 
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